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POR EL TERMINO DE VEINTE ANOS 



La presente patente de invencion tiene por objeto principal UN COMPUEST 
TRANSPARENTE ELASTICO Y AUTOPORTANTE PARA LA FABRICACION DE VELAS Y 
LA VELA OBTENIDA CON DICHO COMPUESTO el cual resulta apto para ser utilizado como 
materia prima en la fabricacion de velas en general, proveyendo nuevas posibilidades para la 
conformacion de las mismas, que no son posibles de lograr u obtener con los materiales que 
actuaimente se utilizan para la misma finalidad. 

Mas concretamente, fa presente patente de invencion ampara un compuesto, obtenido a partir 
de una mezcla de aceites de hidrocarburo, especialmente de aceltes parafinicos y copolfmeros 
en bloque. 

Se trata de un compuesto que tiene suficiente consistencia como para ser autoportante, 
manteniendo caracteristicas de elasticidad, a la vez que transparencia, asf como tambien la 
posibilidad de configurar cuerpos de variados formatos y disenos, con la especial 
particularidad de que, permite la incorporacion de al menos un pabilo tal como los que utilizan 
las velas en general de rnanera que, a traves del mismo se produzca una combustion que 
genera una llama estabie y duradera sin que se desprendan olores desagradables. 

El compuesto inventado ha sido especialmente creado para la fabricacion de velas 
transparentes las que , a la vez presenten dicha caracteristicas de autoportantes, es decir que 
no necesiten de un contenedor que las sustente. Las mismas presentan adem^s la condici6n 
de ser etesttcas e irrompibles ante cafdas o golpes subitos y pueden mezclarse con colorantes 
y esencias aromaticas asi como tambien alojar elementos decorativos que se mantienen 
visibles desde el exterior u otros recursos funcionales internos o extemos reiacionados con el 
arte de iluminar y decorar ambientes. 



ARTE PREVIO 



Son conocidas las tradicionales ve(as que, para encenderse y dar luz, conforman cuerpos 
alargados, generalmente cilindricos con un pabilo longiforme incluido en correspondencia de 
su eje longitudinal. Estan constituidas con materiales tales como parafina, cera, cebo o 
estearina. Tienen el inconveniente de que, si bien son autoportantes, no son transparentes, de 
manera que son limitadas sus capacidades decorativas y ornamentales. 

Tambien podemos mencionar las conocidas "velas de aceite" que son liquidas y por lo tanto 
requieren un contenedor para su elaboracion y uso siendo esto tambien una limitante a 
capacidades decorativas y de conformacion externa ya que, invariablemente, dependen de un 
recipiente que contenga ei combustible. Por otra parte, en la actualidad tienen muy poca 
salida debido a que sus componentes deben ser comercializados por separado de manera que 
la vela debe ser conformada por el usuario. 

Dentro de los componentes mas conocidos que pueden ser aplicados a la conformacion de 
velas se cita el que describe y ejemplifica la patente de USA NTS. 132.355 ya que en dicho 
documento se indica que se trata de un agente gelificante de "polyethylene block" poiimero 
apto para la fabricaci6n de velas moldeadas, sin embargo se traia de un producto que no es 
transparente, lo cual resulta esencial para el caso de esta realizaci6n. 

En este sentido, se mencionan tambten las patentes de USA N° 5.578.089 y N° 5.879.694 que 
se refieren velas constituidas por un gel transparente, sin embargo, de acuerdo a las 
caracteristicas que se definen en la misma, requieren un contenedor que sustente ai gel, dado 
que el mismo no tiene la consistencia suficiente como para ser autoportante. 

NOVEDAD DEL INVENTO - OBJETO PRINCIPAL 

El compuesto a que se refiere la presente patente de invenci6n se distingue claramente de los 
antecedentes citados debido a que se ha logrado un producto transparente y autoportante, 



capaz de producir una combustion, guiada a traves de un pabilo, que genere una llama 
estable; siendo dicho producto moldeable, ya sea mediante una matriz de conformaci6n, como 
por cualquier otro proceso conventional, para dar forma y diseno a un cuerpo, permitiendo una 
mayor gama de posibilidades de formas, tamanos, ornamentacion y funcionalidad. 

A partir de este compuesto, es posible fabricar velas que se destacan debido a que poseen las 
siguientes caracteristicas: 

a) Siendo elasticas, presentan una consistencia lo suficientemente solida como para ser 
autoportantes, no requiriendo contenedores para su normal funcionamiento. 

b) Mantienen la condition de ser resistentes a los golpes mecanicos sin que se generen 
roturas, desgarros o magullones indeseados, tal como sucede con las velas de parafina. 

c) Son sumamente transparentes; permiten el pasaje de la luz a traves de su cuerpo. 

d) Pueden mezclarse con esencias de manera que el consumo durante la action de la llama 
produce tambien el desprendimiento de olores agradables. 

e) Pueden mezclarse con productos colorantes, lo cual es aprovechable desde el punto de 
vista ornamental. 

f) Durante su fabrication, es posible generar la presencia de burbujas de aire en variados 
tamanos que se distribuyen en todo el cuerpo, las cuales son aprovechadas como recurso 
decorativo. 

g) Pueden mezclarse con otros elementos decorativos tales como particulas granulometricas 
de todo tipo y especie, que tambien se distribuyen en el espesor del cuerpo que conforman, 
las que se mantienen visibles desde el exterior. Estos elementos decorativos se realzan 
aun mas cuando la vela se halla encendida. En este sentido, se destacan los productos 
granulometricos que reflejan la luz en variados colores, tal como las usualmente 
denominadas "purpurinas" y/o "brillantinas". 

h) Pueden ser soporte para alojar en su espesor otros productos o cuerpos decorativos tales 
como letras, numeros, animalillos, u otros objetos. 

i) Se trata de un compuesto reversible o reciclable ya que es posible calentarlo y fundirlo para 



que. luego, cuando se encuentre a temperatura ambiente mantenga sus mismas 
caracteristicas constitutivas. 

Asimismo se destaca que todas dichas caracteristicas y condiciones se mantienen sin que se 
afecten entre si. 

Consecuenternente, es objeto principal de la presente patente de invencion, UN COMPUESTO 
TRAN S P ARE NTE , ELASTICO Y AUTOPORTANTE PARA LA FABRICACION DE VELAS e! 
que se constituye a partir de la mezcla de un aceite hidrocarburo en una proporcion de entre el 
98% y el 70%, con uno o mas copolfmeros seleccionados de un grupo de polfmeros tribloque 
y dibloque en una proporcion de entre el 2% y el 30%. 

Mas especificamente, los copoi'meros seleccionados, son polfmeros tribloque elegidos de la 
cadena S-EB-S. 

Mas especificamente, se destaca que los copolfmeros seleccionados son polfmeros tribloque 
de tipo "Kraton serie G 1652" 

EI mismo se destaca adem5s debido a que la mezcla inciuye esencias colorantes, las que se 
pueden combinar con esencias aromditicas, as! como tambten burbujas de aire distribuidas en 
todo su espesor segun diferentes tamanos. 

Asimismo, es objeto de la presente invencion UNA VELA constituida con el compuesto 
precedentemente mencionado, en el cual se inciuye un pabilo que se proyecta hacia afuera 
por uno de sus extremos. 

De preferencia, el pabilo es un hilo de algodon bafiado en una solucion alcoholica de resina 
vegetal, tal como la resina de pino. 



Se destaca que la conformacion de la vela se define mediante moldeo del compuesto o bien 
por la union intima, entre si, mediante calor, de distintas porciones del mismo compuesto. 

Asimismo, se destaca que, el cuerpo de la vela incluye elementos decorativos dispuestos en el 
interior de su espesor, los que se mantienen visibles desde el exterior, los cuales se ubican 
fuera de la porcton de compuesto adyacente al pabilo. 

DESCR1PCION DEL INVENTO 

Para la obtencion del compuesto inventado se parte de aceites de hidrocarburos que tengan la 
caracteristica de permanecer liquidos dentro de un rango de temperatura que oscila entre los 
0° y los 200°C, asf como tambien la condicion de transparentes y de alta densidad. 

Uno de los que mejor se adapta a estas condiciones es la vaselina de densidad 180. 

Asimismo, para la constitucion del compuesto inventado, se recurre a la utilizacion de 
polimeros. Se parte de la mezcla de polimeros dibloques y tribloques, especialmente la 
cadena S-EB-S, que es capaz de retener mas de veinte veces su peso en aceite de 
hidrocarburo. 

Entre los polimeros que se encuentran en el mercado, la marca "Kraton" es una de las que 
permtte obtener los mejores resultados. Como es en sf conocido, existen de varios tipos y los 
de "Kraton Series G" son los que mejor resultado dieroa Esta serie se corresponde a un tipo 
de poh'metro tribloque tal como el "tipo S-EB-S-. 

Tambien es posible recurrir a los tipo "Kraton series D", pero no resultan tan buenos 
resultados como en el caso anterior. 



V 



La cantidad de polfmero a utilizar esta en funcidn del grado de dureza que se le quiera dar a la 
mezcla. 

Partiendo de los elementos precedentemente enunciados, se precede a su mezclado mediante 
agitation normal, a una temperatura que puede oscilar entre los 80° C y los 150°C, hasta que 
la solubilization de la mezcla deje una solucion transparente. 

Para el volcado en moldes se pueden utilizar materiales de acabado delicado y que soporten 
temperaturas de 100° C a 150°C. Variando la temperatura y la velocidad de volcado se logran 
variaciones en lo que respecta al acabado final del material, que puede ser con burbujas de 
aire de diferentes tamanos o sin ellas. 

Una vez obtenido el compuesto asi descripto, es posible agregarle esencias aromSticas, 
colorantes y retardadores de llama que se mantienen mtimamente ligados al mismo. 

Para la conformation de una vela este compuesto esta capacitado para mantener alojado el 
pabilo de manera similar a como se dispone en las velas convencionales. Se pueden utilizar 
los convencionales pabilos parafinados asf como tambten los pabilos para gel o especialmente 
preparados para este tipo de velas, que consisten en un hilo de algodon bafiado en una 
solucion de resina de pino. 

Dicho pabilo, puede ser colocado durante la conformacion de la vela, de la manera tradicional, 
es decir disponiendo el mismo en correspondencia del eje longitudinal del molde y fij^ndolo de 
manera que se mantenga estirado o erguido de manera que no se mueva al volcar la mezcla. 

Tambien es posible colocarlo aprovechando la caracteristica de elasticidad del compuesto 
inventado, para ello, una vez que la vela ha sido conformada bastara con realizar un orificio 



por el que avance todo el pabilo hasta disponerse en condicion de uso. El mismo se mantiene 
estable, sin desplazamientos relativos, debido a la mencionada elasticidad del material. 

En las condiciones expuestas, es posible conformar velas de variados tamanos y dimensiones, 
las que tendran un tamano minimo que, en principio, depende del tamano de pabilo que se 
utiiice dado que de ello depende la temperatura de la combustion que se genera y la cantidad 
de material adyacente que se funde con la misma. 

Si se toma un diametro de vela superior al diametro que se funde, se podra lograr un efecto 
decorativo sumamente agradable ya que, la porcion de material sin fundirse mantiene su 
estructura original. 

EJEMPLOS DE REALIZACION 

Ejemplo 1: 

Se prepar6 una mezcla conteniendo Vaselina Ifquida en una proporci6n de entre 60 y 98 
partes y un Polimero tribloque del tipo "Kraton serie G", 

Este compuesto se obtuvo calentando la mezcla a una temperatura que oscila entre los 60°C y 
los 140°C , agitandola de manera usual hasta que la misma se tome clara y transparente. 

En este caso luego se le agrego colorante y esencia aromatica y lo obtenido se vertio en un 
molde cilindrico de 7 cm de diametro por 7 cm de altura procediendose a su enfriado y 
endurecimiento. 

Una vez frio, a temperatura ambiente, se realizo el desmolde y se procedio a colocar el pabilo 
o mecha ( en este caso constituida por un cordon de algodon embebido en una solucion 



alcoholica de resina de pino. Para ello se procediG a confornnar un orificio pasante en 
correspondencia del eje de simetria del cuerpo cilmdrico, en el que se introdujo a dicho pabilo. 

De la manera expuesta se obtuvo una vela autoportante, transparente y de color. La misma 
mantuvo una llama, producto de la combustion generada desde el pabilo, que se mantuvo 
constante durante 40 horas continuas. 

Ejempto 2 

Se prepard una mezcla similar a la del ejemplo 1 y, previo a la etapa de enfriado, se procedi6 a 
dividirla en una pluralidad de porciones independientes. 

Estas porciones fueron mezcladas con diferentes esencias colorantes y luego sometidas, 
individualmente al enfriamiento. 

Se destaca que, recurriendo a m^todos convencionales se obtuvieron diversas formas de 
compuesto, tales como laminas de distintos tamanos, hilos de distintos grosores asi como 
tambien porciones sin formato predeterminado, todas ellas en colores variados. 

Utilizando a las mencionadas porciones en estado solido se procedio a disefiar 
artesanalmente distintas estructuras destinadas a conformar velas; las diferentes porciones se 
unieron entre sf, aplicando calor, obteniendose cuerpos de diferentes formas y tamafios. 

A cada cuerpo se le introdujo el correspondiente pabiio, siguiendo el mismo metodo explicado 
en el ejemplo anterior. 



REI VI N PIC ACION ES 



Habiendo descripto y ejemplificado la naturaleza y objeto principal de la presents invencion, 
asf como tambten la manera en que (a misma se puede llevar a la practica, se declara 
reivindicar como de propiedad y de derechos exdusivos: 

1. - UN COMPUESTO TRANSPARENTE ELASTICO Y AUTOPORTANTE PARA LA 
FABRICACION DE VELAS caracterizado por comprender la mezcla de un aceite hidrocarburo 
en una proporcion de entre el 98% y el 70% con uno o mas copolfmeros seleccionados de un 
grupo de polfmeros tribloque y dibloque en una proporcion de entre el 2% y el 30%. 

2. -UN COMPUESTO TRANSPARENTE, ELASTICO Y AUTOPORTANTE, segun lo 
reivindicado en 1 , caracterizado porque la mezcfa incluye esencias colorantes. 

3. -UN COMPUESTO TRANSPARENTE, ELASTICO Y AUTOPORTANTE, segun lo 
reivindicado en 1 , caracterizado porque la mezcla inciuye esencias aromaticas. 

4. -UN COMPUESTO TRANSPARENTE,ELASTICO Y AUTOPORTANTE, segun lo 
reivindicado en 1, caracterizado porque la mezcla incluye burbujas de aire, las que siendo de 
distintos tamanos, estan distribuidas en todo su espesor 



5.- UN COMPUESTO TRANSPARENTE, ELASTICO Y AUTOPORTANTE, segun lo 
reivindicado en 1, caracterizado porque los copolfmeros son seleccionados de un grupo de 
polfmeros tribloque elegidos de la cadena S-EB-S. 



6.- UN COMPUESTO TRANSPARENTE, ELASTICO Y AUTOPORTANTE, segun lo 
reivindicado en 5, caracterizado porque los copolfmeros seleccionados son polFmeros tribloque 
de tipo "Kraton serie G". 



7. -UNA VELA constituida con el compuesto de la reivindicacion 1, caracterizada porque dicho 
compuesto incluye un pabilo que se proyecta hacia afuera por uno de sus extremes. 

8. -UNA VELA, segun lo reivindicado en 7, caracterizada porque el pabilo es un hilo de 
algodon banado en.una solucion alcoholica de resina vegetal. * 

9. -UNA VELA, segun lo reivindicado en 7, caracterizada porque la conformation de la vela se 
define mediante moldeo del compuesto. 

10. - UNA VELA, segun io reivindicado en 7, caracterizada porque la conformaci6n de la vela 
se realiza por la union fntima, entre si, mediante calor, de distintas porciones del compuesto. 

11. - UNA VELA,segun lo reivindicado en 7, caracterizada porque el cuerpo de la vela incluye 
elementos decorativos dispuestos en el interior de su espesor, los que se mantienen visibles 
desde el exterior. 

12. - UNA VELA, segun lo reivindicado en 11, caracterizada porque los elementos decorativos 
se ubican fuera de la porcion de compuesto adyacente al pabilo. 



Alberto PEREZ ROLDAN 



